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La presente invention se rapporte de maniere generale 
a des preparations cosmetiques et specialement a des composi- 
tions pour fixer et mettre en condition les cheveux, lesdites 
compositions contenant certains copolymeres de vinylpyrroli- 
5 done (N-vinyl-2-pyrrolidone) , d^signes ci-apres par le sigle 
VP. 

Dans le domaine des soins des cheveux, de la fixation 
des mises en plis et permanentes, de la mise en condition des 
cheveux et analogues, on a propose* de nombreuses sortes de pre- 

10 parations pour le traitement des cheveux, les principales pre- 
parations consistant en agents surfactifs cationiques, mate- 
riaux surgraissants, proteines solubles dans l # eau et poly- 
meres synthetiques, dans un milieu acceptable en cosmetique. 
De faeon generale", on considere les preparations contenant un 

15 polymere synthetique comme des plus efficaces, particuliere- 
ment celles contenant des polymeres cationiques solubles dans 
l'eau qui ont une affinity pour les cheveux et qui se separent 
d'une solution ou d f un milieu diluant pour se deposer sur ceux- 
ci. Le brevet britannique n° 1 331 819 et les brevets des Etats- 

20 Unis d'Am^rique n* 3 910 862 et n° 3 954 960, auxquels on pour- 
ra se rdferer pour des raisons qui apparaitront plus loin, de- 
crivent des copolymeres quaternis^s cationiques, solubles dans 
l'eauj de VP et d'acrylate ou methacrylate de dialkylamino- 
alkyle, et des compositions pour les soins des cheveux, conte- 

25 nant de tels copolymeres qui se sont reveles extremement ef- 
ficaces pour donner la plupart des proprietes considerees com- 
me n£cessaires dans les preparations capillaires repondant a 
des criteres theoriques de perfection, comme e*galement decrit 
en fait dans lesdits brevets. Les preparations capillaires 

30 decrites dans lesdits brevets ne sont ce pendant pas optimales a 

certains egards, tels que par exemple le coGt de production des 
copolymeres quaternis£s, le maintien des boucles dans des con- 
ditions d'humidite elevee, la facilite d 'enlevement et/ou la 
resistance a la formation de depdts qui n'est pas aussi ele- 

35 vee qu'on pourrait le desirer. 

La presente invention se propose de fournir des com- 
positions pour le traitement des cheveux qui ne seront pas 
sujettes a l*un ou a plusieurs des inconvenients mentionnes 
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ci-dessus. Un autre but de !• invention est de fournir de tel- 
les compositions contenant des copolymeres de faible coflt. 
L' invention se propose en outre r 

- de fournir des compositions pour fixer et mettre 

en condition les cheveux, presentant des caracteristiques am£- 
liorees en ce qui concerne le maintien des ondulations dans 
des conditions d f humidit£ £lev£e, la facility d f enlevement 
et/ou la resistance a la formation de d4p6ts & la suite d' uti- 
lisations repetees j 

- de pouvoir disposer d f un proc£de amelior5 pour trai- 
ter, fixer et mettre en condition les cheveux (cheveux humains 
sur la tete ou hors de la tete comme dans les perruques) h 
l'aide de telles compositions. 

D'autres buts et avantages de !• invention apparal- 
tront au fur et h mesure de la description. 

L 1 invention permet d*atteindre un pu plusieurs des 
buts raentionn^s ci-dessus en utilisant une composition pour 
fixer et mettre en condition les cheveux, comprenant approxi- 
mativement, en poids : 

I. 0,1 a 35 % d f un copolymere formant film, ayant un poids 
moleculaire d 1 environ 15 OOO a 1 500 000 et contenant : 

A. environ 99,5 h 45 moles % de motifs d6riv6s de la 
vinyl pyrrolidone ; 

B. environ 0,5 a 50 moles % de motifs derives d'un 
monomere de formule : 

CH- = CR 1 - COOR 2 - NR 3 R 4 

1 

oil R est H ou CH- 

* 2 

R est un alkyl&ne en C T onl et 

3 4 i— 20 

R et R sont choisis, d'une manifere ind£pen- 

dante, parmi les groupes en Cj_ 4 , et 

C. O h environ 50 moles % de motifs derives d f au moins 
un monomfere copolymer! sable £thyl£niquement insa- 
tur£ different de A et B; 

II. 0,05 & 10 % d»au moins un 616nent acceptable en cosmd- 
tique, du groupe forme par les agents surfactifs organiques, 
les agents <Spaississants, les agents plastifiants et complexants, 
dans 

III. une base cosm^tique formee par un solvant choisi dans le 
groupe constitu£ par l'eau, les monoalcools aliphatiques en 
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C 2-3' le 1 > 1 > 1 * trichloro ® thane > le chlorure de methylene et 
leurs melanges. 

2 

Dans la formula du monomere B ci-dessus, R peut par 

exemple etre un groupe methylene ou de preference un groupe 
# % 2 

5 ethylene ; R peut etre aussi choisi parmi les groupes ci- 
apres qui sont de forme ramifiee ou iso, mais de preference 
en forme normale ou lineaire : hydroxye thy lene ,propylene, hydroxy- 
propylene, butylene,pentyl ene, hexylene, heptylene, octylene, 
nonylene, decylene, doddcylene, te"tradecylene, hexadecylene , 
10 octadecylene ou di-decylene et R 3 et R 4 peuvent etre indepen- 
damment choisis parmi les radicaux butyle, t-butyle , isobu- 
tyle, propyle, isopropyle ou ethyle, le groupe methyle etant 
pr_efere. 

Le monomere facultatif C peut etre n^mporte quel 

15 monomere classique de vinyle ou de vinylidene copolym£risa- 

ble avec A (VP) y et autre que B. A titre d'exemplesde tels mo- 
nomeres, on peut citer les ethers d'alkyle et vinyle, par exem- 
ple les ethers de vinyle et mEthyle, ethyle, octyle, ou lau- 
ryle; I'acide acrylique, l'acide m£thacrylique et leurs esters, 

20 par exemple !• aery late de methyle, l'acrylate d' ethyle et le 
methacrylate de methyle, les monomeres aromatiques de vinyle, 
par exemple le styrene et 1 'alpha-mEthyl-styrene ; 1» acetate 
et le chlorure de vinyle ; le chlorure de vinylidene ; l'acry- 
lonitrile et le methacrylonitrile et leurs derives substite*s ; 

25 1 'acrylamide, le methacrylamide et leurs derives N-substitu£s; 
l'acirie crotonique et ses esters, par exemple les crotonates 
de methyle et d'ethyle ; et analogues, 

Les brevets des Etats-Unis d'Amerique mentionnes 
plus haut decrivent la production de derives quaternises de 

30 polymeres contenant les motifs d£finis plus haut A et B, ainsi 
que les motifs eventuels C, le constituant B £tant present en 
une proportion d f environ 5 a 80 moles %• Le brevet britannique 
n° 1 331 819 precite contient une divulgation similaire, le 
constituant B etant par contre present en une proportion de 

35 1 k 80 moles %\ La Demanderesse a decouvert, d'une maniere 
hautement surprenante, que 1 'Elimination de l'etape de qua- 
ternation requise d 1 apres ces brevets, non seulement n'entrai- 
nait pas des inconvenients importants pour les propria tes des 



4 



2393573 



preparations Capillaires con tenant de tels polymeres, mais 
qu'elle se revelait avantageuse par la diminution importante 
des couts de fabrication et par l'obtention de preparations 
capillaires conf erant des proprietes am^liorees aux cheveux 
5 traites en ce qui concerne la retention des boucles dans des 
conditions d 1 humidity elev^e, la facilite d 'enlevement et/ou 
la resistance a la formation de depots a la suite d 1 utilisa- 
tions repet^esi parmi divers autres avantages. 

II est par consequent clair que le procede de prepa- 

lO ration des copolymeres utilise dans l f invention, par poly- 
merisation par addition radicalaire, de preference en solu- 
tion aqueuse ou alcoolique (par exemple dans I'ethanol ou 
I'isopropanol) de meme que les exemples d f acrylate et/ou me- 
thacrylate monomere B et de l*eventuel monomere C ethylenique- 

15 ment insature (vinyle ou vinylidene) utilises dans ce procede, 
sont convenablement divulgu^s dans ces brevets* Parmi les mo- 
nomeres B utilisables, on prefere les acrylates et methacry- 
lates de di(alicyl en Cj-Cg) amin °£ th Y ie > en particulier le 
methacrylate de dimethylaminoethyle. On peut cependant uti- 

20 liser n'importe lequel des* autres acrylates et methacrylates 
de dialtylaminoalkyle ddcrits dans le brevet des Etats-Unis 
d'Amerique n° 3 910 862, colonne 3, ligne 56 a colonne 4 li- 
gne 15, en plus de composes qui leur sont pratiquement equi- 
valents et dans lesquels les groupes dialkyle terminiaux 
3 4 

25 (R et R ) , consideres avec l'atome d'azote auquel lis sont 
lies, forment un noyau heterocyclique a 5 ou 6 chainons tel 
qu'un cycle morphollno, methylpip^ridino, pyrrolidono, etc. 

Pour une plus grande facilite" d* enlevement et une 
resistance diminuee a la formation de depots a la suite d'u- 

30 tilisations ou applications r4p&t4es f le monomere B doit 

constituer 0,5 a 4,9 de preference environ 1 a environ 2,5 
et mleux encore environ 1,4 moles % du polymere I et le mo- 
nomere A (VP) doit constituer correiativement 99,5 a 45,1, de 
preference environ 99 a environ 97,5 et mieux encore environ 

35 98,6 moles % du polymere I. 

Si la facilite d 1 enlevement et/ou la resistance & la 
formation de depflts ne constitue pas un desideratum,le monome- 
re- B peut constituer 5 a 50, de preference environ 5 a envi- 
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ron 40, et mieux encore environ 10 a environ 30 moles % du 
polymere I f et le monomere A (VP) peut constituer, d*une ma- 
niere correspondante, 99,5 a 45, de preference environ 95 a 
environ 60, et mieux encore environ 90 a environ 70 moles % 
5 du polymere I. 

On peut utiliser. n'importe lequel des monomeres dem- 
erits dans le brevet britannique n° 1 331 819, page 2, lignes 
65 a 82, pour fournir les motifs de monomere C copolym^risable 
ethyleniquement insature eventuellement contenus dans ledit 

10 polymfere I. 

Les copolymeres utilises selon la presente invention 
peuvent etre prepares de telle sorte que leurs poids moiecu- 
laires soient dans un large intervalle allant par exemple d'en- 
viron 15 000 a 1 500 000 ou plus, en fonction des choix par- 

15 tlculiers des substances de reaction, de !• agent d'amorcage, 
du solvant et des conditions de polymerisation, des tempera- 
tures plus faibles conduisant en general a la formation de 
copolymeres de poids moleculaire plus £leve. L 1 intervalle de 
poids moleculaire desire dans chaque cas particulier sera en 

20 general influence. par le type d 'application, l'utilitd de 

celle-ci et la methode d* application selon laquelle la compo- 
sition cosm£tique sera utilis^e. Comme ces copolymeres sont a 
la fois solubles dans l'eau et dans l'alcool, on peut les uti- 
liser dans des compositions cosmetiques, en particulier des 

25 preparations capillaires, contenant une base ou support alcoo- 
lique, aqueux ou hydro-alcoolique. Les copolymeres preferes, 
d»un poids moleculaire d 1 environ 500 000 a 1 500 000 ou plus, 
agissant en outre en tant qu ' agents epaississants vis a vis 
d'eux-mSmes, les solutions aqueuses et/ou alcooliques presen- 

30 tant une ..qualite de glissement au toucher et facilitant l f ap- 
plication, locale ou generale, sur les cheveux. 

On peut utiliser les copolymeres, conformes a l f in- 
vention decrits plus haut, dans des preparations capillaires 
et d*autres compositions cosmetiques, de la meme maniere et 

35 avec les memes agents surfactifs, agents epaississants, agents 
plastifiants et agents complexants que les resines formant 
films classiquement . . utilisees jusqu^ci, par exemple avec 
les mSmes additifs et selon les memes formulations, que pour 
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le copolymere quaternisd du brevet des Etats-Unis d f Am£rique 
n° 3 954 960, comme d^crit dans ce dernier. Ces copolymeres 
peuvent en general etre des constituents de compositions pour 
la fixation des cheveux, leur mise en plis, la formation de 
permanentes, la mise en condition, la coloration et/ou la 
decoloration, ou pour former des shampooings sous la forme 
de lotion, creme (pate), gel, produit a pulveriser par vapo- 
risateur ou aerosol pressurise. Le copolymere est avantageUse- 
ment dissous, en general dans des proportions d v environ 0,1 & 
environ 5 %, de preference d f environ 0,2 a environ 2 %, ou 
jusqu'a 35 % ou plus dans des concentres (les pourcentages ' 
etant donnes en poids par rapport _au poids de la formulation), 
dans le solvant choisi, par exemple le 1,1,1-trichloroethane, 
le chlorure de methylene, ou de preference methanol, l'iso- 
propanol, le 2-methoxyethanol, I'eau ou leurs melanges, en pre- 
sence de (avant, en meme temps que ou apres addition de) en- 
viron 0,05 a environ 10 % en poids d f un ou plusieurs agents 
acceptables en cosmetique et choisis parmi les agents surfac- 
tifs organiques, les agents epaisslssants, les agents plasti- 
fiants et les agents complexants classiques. 

En tant qu 1 agents surfactifs organiques acceptables 
en cosmetique utiles dans les preparations cosmetiques, en 
particulier les preparations capillaires, de I'invention, on 
peut utiliser n'importe lequel d*un ou plusieurs agents sur- 
factifs organiques anioniques, ampholytiques, non ioniques 
polaires, amphbteres et cationiques decrits dans le brevet 
des Etats-Unis d'Amerique n° 3 489 686, . colonne 2, ligne 66 
a colonne 5, ligne 2. 

En tant qu» agents epaisslssants pouvant etre utilises 
selon l 1 invention, on peut mentionner la carboxymethylcellu- 
lose, l^ydroxyethylcellulpse, le methylcellulose, le sili- 
cate d* aluminium et de magnesium > les substances de denomi- 
nation commercial^ "Carbopols" (B.F.' Goodrich) tels que le 
"Carbopol 940" et analogues. Les agents complexants utiles * 
selon I 1 invention comprennent les ethylenediaminetetracetates, 
les polyphosphates et les nitrilotriacetates de sodium, les 
sels de potassium correspondents, etc* 

Comme agents plastifiants utiles (comprenant les 



2393573 

7 

Emollients, les lubrif iants ) , on peut mentionner la lanoline 
et les de"riv4s de lanoline tels que les alcools de lanoline 
acetyles et ethoxyles et le lanolate d f isopropyle, les mono- 
bleate, trioleate et monqstearate de sorbitan polyoxyethyle- 
5 nes, les ethylene, diethylene, propylene et hexylene-glycols 
et leurs ethers et monoacetates de monomethyle et monoethyle, 
la glycerine, les triacetate et monoricinolEate de glycerol, 
les alcools a longue chaine tels que les alcools oleique, iso- 
stearylique et c£tylique et leurs derives polyoxyethylen£s, 

10 par exemple avec 2-30 moles d'oxyde d r ethylene, les phtalates 
de dime"thyle, diethyle et dibutyle, le tri£thylphosphate, les 
myristate et palmitate d 1 isopropyle, les dimethyl-et methyl- 
phenyl-polysiloxanes et autres silicones, et analogues. 

On peut aussi utiliser certains plastif iants vola- 

15 tils, tels que le propionamide, les acides benzolque et sali- 
cylique, le menthol, le thymol, la mdthyl-2-naphtylcetone, 
1 'hexachloroe thane, la benzophfnone et l'acetamide. 

D*autres additifs classiques eventuellement utilisa- 
bles comprennent les opacif iants, colorants, parfums, agents 

20 d* absorption des radiations ultraviolettes, conservateurs, 

medicaments, agents moussants et agents anti-mousse, agents de 
penetration, agents lustrants, deodorants et analogues. 

On peut aussi utiliser les compositions pr^citees 
pour d v autres buts dans le domaine cosmetique, par exemple 

25 comme lotions pour les mains, comme liquides deodorants a va- 
poriser et lotions deodorantes, comme cremes protectriceset 
hydra ten tes, etc. 

L f invention concerne egalement un procedE comprenant 
le traitement des cheveux par un milieu aqueux, alcoolique, 

30 ou hydro-alcoolique con tenant une quantite efficace du copo- 
lymere I defini plus haut, une telle quantite dependant bien 
sOr de la fonction de'siree, par exemple mettre en condition, 
donnerdu corps, faire briller, mettre et tenir en forme, 
rincer, proteger, amEliorer I 1 aptitude au traitement, etc., 

35 et £tant comprise en general dans l'intervalle d' environ 0,1 
a 5 %, de preference environ 0,2 a 2 %, en poids dans ledit 
milieu. II est souhaitable qu'un tel milieu contienne atfssi 
des additifs classiques pour preparations capillaires, par 
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exemple environ 0,05 a environ 10 $ d'un ou plusieurs des 
agents acceptables en cosmetique mentionn£s plus haut, c f est- 
a-dire des agents surfactifs, epaississants, plastif iants et 
complexants, en addition a d'autres additifs classiques com- 
5 prennant ceux decrits par ailleurs dans le present memoire. 

Ceux des copolymeres qui contiennent au moins 5 moles 
% de monomere B ont sensiblement plus d f af finite pour les che- 
veux que les copolymeres correspondants qui contiennent moins 
de 5 moles % de monomfere B, le degr6 d'af finite variant 

10 (augmentant) proportionnellement a la quantite de monomere B 
dans le copolymere. En consequence, ils sont particulierement 
avantageux a utiliser dans des applications pour mettre en 
condition les cheveux par rincage et cLans les 
shampooings de mise en condition. Ainsi, pour les applications 

15 proc£dant par rincage, le copolymere en milieu aqueux et/ou 
alcoolique peut contenir environ 5 a 20, de preference envi- 
ron 10 a 15, moles % de motifs de monomere B, l'affinite du 
copolymere pour les cheveux en cours de traitement s'opposant 
a ce qu'il soit perdu dans le liquide de rincage. A cause d'une 

20 telle affinite, on peut employer, si on le desire, des solu- 
tions diluees du copolymere. Quand on desire utiliser ces 
copolymeres comme agents de mise en condition dans des sham- 
pooings, le copolymere doit de preference contenir d* environ 
15 a 40 ou 50, et mieux encore d f environ 15 a 30, moles % de 

25 motifs de monomere B. Ces proportions plus elevees de mono- 
mere B sont nettement plus efficaces pour l'obtention d f un 
depot efficace du copolymfere sur les cheveux, a partir du 
support ou vehicule du shampooing qui, du fait de sa teneur 
relativement elevee en detergents, tend a faire partir du che- 

30 veu, par lavage, le copolymere jouant le rdle d'agenfc-de mise 
en condition. 

Les copolymeres utilises dans 1 'invention contien- 
nant moins de 5 moles % de motifs de monomere B, ont une af- 
finity relativement f aible pour les cheveux, et les pripara- 

35 tions capillaires selon l'invention, contenant ces copolymeres, 
sont preferees pour la plupart des utilisations oil elles res- 
tent sur les cheveux comme c'est le cas pour les lotions, 
cremes et gels de fixation et de mise en condition des che- . 
veux, pour les agents de mise en condition a sdchage par souf- 
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flage d'air et pour les pulverisations capillaires du type 
utilisant un vaporisateur 0 u du type aerosol pressurise* Ces 
copolymeres sont facilement elimines des cheveux par simple 
lavage ou en procedant a un shampooing, ce qui evite ainsi 
la formation d'un depot de resine conduisant a une faible 
aptitude des cheveux aux traitements et a un aspect apprete 
artificiel. Si on le desire, ces compositions peuvent aussi 
etre utilisees dans des agents de mise en condition des che- 
veux par rincage et comme agents de mise en condition au sein 
de shampooings. 

En general, pour 1 'utilisation sous la forme d'une lo 
tipn, d'une creme ou d'un gel pour mettre en condition les che 
veux, leur donner du corps , les lustrer, les fixer dans une 
certaine forme et les maintenir dans cette forme (formation de 
boucles, d'ondulations, redressement , mises en forme diverses f 
et pour ameliorer l'aptitude desdits cheveux au traitement 
( compatibility aptitude au brossagei mise en forme), ou sous 
la forme d* agents de protection vis a vis des influences m£- 
caniques et chimiques, ainsi que sous d'autres formes, l 1 in- 
vention implique le traitement de la chevelure humaine par un 
gel, lotion ou creme contenant approximativemen t , en poids, 
0,1 h 5 % du polymere I precite dans 99,9 a 95 % d'un milieu 
solvant dont 50 a 1 00 est de 1 f eau et 0 h en- • 
viron 50 % est au moins un monoalcool aliphatique en C 2 ou C 3 , 
0,05 a 10 % de ce milieu e*tant avantageusement remplace par 
au moins un agent cosm^tiquement acceptable choisi parmi les 
agents surfactifs organiques, les agents epaississants, les 
agents plastifiants et les agents complexants. Dans la plu- 
part des cas, la composition formant lotion, creme ou gel, 
contient environ 0,05 a 1,0 % d'au moins un agent surfactif 
et 0,1 a 1,0 % d'un dpaississan t • 

Pour les applications ou la composition precitee 
est sous la forme d'un produit a pulveriser par vaporisateur, 
environ 3 a environ 70 % du milieu solvant precite , 
sont constitues par l'alcool precite pour faciliter la pulve- 
risation et activer le sechage. 

Pour les applications oil la composition est sous la 
forme d f un agent de rincage pour mise en condition, ce milieu 
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formant solvant, est generalement depourvu d'alcool et envi- 
ron 0,05 a 10 % de ce milieu sont avantageusement remplaces 
par au moins un des agents cosmetiquement acceptables cites 
plus haut. Dans la plupart des cas, l'agent de rincage pour 
mise en condition des cheveux contient environ 1,5 a 10 % d»au 
moins un agent surfactif et 0 a environ 4 % d'au moins un 
agent plastifiant, par exemple le stearate de glycerol. 

Pour les applications ou le composition precitee est 
utilisee comme shampooing de mise en condition, le milieu : 

solvant est aussi generalement depourvu d'alcool, lequel 
agit comme agent moussant ou comme agent anti-mousse, 10 a 50% 
de ce milieu etant remplaces par au moins un agent surfactif 
& action detergente, tandis qu^nviron 0,05 h 10 % de ce mi- 
lieu sont avantageusement remplaces par au moins un additif 
cosmetiquement acceptable choisi-parmi les epaississants, les 
plastifiants et les sequestrants, l'un de ces additif s etant 
en particulier un plastifiant, par exemple le stearate de poly- 
ethyl ene-glycol (de poids moleculaire 6 OOO) et/ou le propy- 
lene-glycol, Un ou plusieurs des agents surfactifs divulgues 
dans le brevet des Etats-Unis d f Amerique n° 3 489 686, comme 
indique plus haut, peut aussi jouer le role du constituant 
detergent dans le shampooing. 

Una formulation conforme a l f invention, formant aero- 
sol pressurise, peut contenir approximativement, en poids, 
0,1 h 5 % du copolymere I precite, 0 a 10 % de i»un des a- 
gents precites, 25 & 60 % de l f alcool precite, O & 40 % d'eau 
et 10 & 70 % d f un agent de propulsion. 

Dans les formulations ci-dessus, toute ou partie de 
l'alcool peut etre remplace par dti 1,1,1-trichloroethane ou 
par du chlorure de methylene ou analogue, et des concentres 
con tenant jusqu f k 35 % ou plus de copolymere peuvent etre pro- 
duits et utilises. 

On peut utiliser tout agent* de propulsion pour pres- 
suriser l» aerosol dans uri recipient sous pression muni d*un 
clapet, en 1 • occurrence un gaz sous pression ou liquefie ou ana- 
logue. Par exemple, on peut utiliser, lorsque ces produits ne 
sont pas interdits par la loi, n^mporte lequel des hydrocar- 
bures chlorof luores connus ou les melanges de ceux-ci ; si on 
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le desire, ces agents de propulsion peuvent etre melanges avec 
d'autres types d*agents de propulsion comme decrit ci-apres« 
Les produits connus sous les denominations commerciales 
"Freon ll","Freon 12" et "Freon 114" sont utiles, en particu- 
5 lier sous forme de melanges binaires,de meme que d'autres 

"Freons* 1 ) ainsi que les produits correspondents disponibles sous 
les denominations commerciales "Genetrons", "Isotrons", etc- 
DVautres agents de propulsion utiles comprennent une ou plusieurs 
. des substances suivantes : n-propane , isopro pane ,n-butane, butane, 
10 azote, oxyde nitreux, dioxyde de carbone et analogues. 

En fonction de la proportion de monomere B, les copo- 
lymeres VP utilises dans I'invention presentent un certain 
nombre d'avantages importants par rapport aux resines connues 
de fixation et mise en condition des cheveux, a savoir : 
15 1. Une solubility complete dans l'eau a tous les pH. 

2.. La possibility de donner des formulations liqui- 
des aqueuses, alcooliques ou hydro-alcooliques claires. 

3. Un coHl plus faible, en particulier par rapport 
a leurs derives quaternise*s. 
20 4. Un tres bon pouvoir de maintien des cheveux dans 

des conditions d'humidite elev£e~ 

5. Une grande facilite d' enlevement par lavage ou 
par mise en oeuvre d*un shampooing. 

6. Une aptitude reduite a former un depot de resine 
25 a la suite d f applications re>etees. 

Les compositions de 1* invention sont particulierement 
utiles en raison des performances distinctives suivantes quant 
a leur application sur les cheveux : 

1. Bonne adhesion et bonne repartition sur les che- 

30 Veux. 

2. D^melage des cheveux humides. 

3. Aspect "naturel" brillant tres different d'un as- 
pect terne "apprete" (ou revetu). 

4. Cheveux acqu^rant du "corps" et une vive sante 1 . 
35 Le copolymere I utilise" dans 1' invention peut, comme 

indiqu^ plus haut, etre prepare par les processus ddcrits dans 
* le brevet des Etats-Unis d'Amerique n° 3 910 862, en omettant 
bien entendu l^tape finale de quaternisation, par exemple se- 
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Ion les exemples 1 k 4 et 6 de ce brevet, en reglaht convena- 
blement le pourcentage molaire du monomere B. 

Un autre procede pref^r^ de preparation du copoly- 
mere I est donne dans l'exemple A ci-apres. Toutes les quan- 
5 tites et proportions indiqu£es dans le present memoire, y 
compris dans les revendications annexees, sont exprimees en 
poids sauf indication contraire. 

EXEMPLE A 

Substances Quantltds 
10 Eau distillee 1400 g 

Vinyl pyrroLidone (VP) 343 g (330 ml) 

Methacrylate de dimethylamino- - 

ethyle (DMAEMA) 7,0 g 

Azobisisobutyronitrile (AIBN) 0,6 g 

15 

On introduit 1350g d'eau et 310 ml de VP dans un r4- 
acteur equipe d f un agitateur me'canique, d*un condenseur a re- 
flux, d'un thermometre et cfune tubulure d' entree de gaz et on 
regie le pH a environ 7 par addition d'une solution d'acide 

20 citrique ou de soude caustique. On purge avecde l'azote et 
on chauffe k 75°C sous balayage d' azote. 

On melange le DMAEMA (sigle representant le metha- 
crylate de dime 1 thy lamino£thyle) avec les 50 g re~siduels et 
on regie d'une maniere similaire le pH a environ 7, a la 

25 suite de quo! on dilue jusqu'a 65 ml avec de l f eau distillee 
en on introduit le produit obtenu dans un entonnoir de verse- 
ment» 

On dissous le AIBN dans la VP r£siduelle, on ajoute 
le produit obtenu dans le re>cteur k 75°C et on maintient pen- * 
30 dant 5 minutes. 

On ajoute 35 ml de la solution de DMAEMA dans le 
reacteur pendant 10 minuted, k la suite de quoi on ajoute 20 
ml pendant 10 minutes et 15 ml pendant 10 minutes. On main- 
tient a 75°C pendant une heure, on pr£leve un echantillon et 
35 on l f analyse pour determiner la teneur en VP monomere* On main- 
tient pendant une duree additionnelle de 1,6 heure, on refroi- 
dit et on decharge. 

Le produit resultant a un pH d'environ 6,5 k 6,7 et 
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des viscosites Brookfield brutes de 34 000 a 48 000 cps, comme 
determine en utilisant une aiguille n°7 tournant a raison de 
20 t/min. 

Comme il a ete aussi indique plus haut, le copoly- 
5 mere I de l'invention peut remplacer les copolymeres quater- 
nises utilises dans les diverses formulations illustr£es dans 
le brevet des Etats-Unis d'AmeVique n° 3 954 960, notamment 
dans les exemples 2 a 10 de celui-ci. Les exemples addition- 
nels suivants, donnes seulement a titre illust^atif > concer- 

10 nent d'autres modes de realisation preferes de l'invention et 
ne doivent pas etre interpreters limitativement . Dans ces exem- 
ples et dans les revendications annexees, toutes les quanti- 
tes et proportions sont exprimees en poids, sauf indication 
contraire. Les copolymeres VP/DMAEMA 98/2 et 90/ 1 0 ont des poids 

15 moleculaires moyens, en nombre (PM) allant d'environ 700 000 

a au moins 1 000 000 ; le VP/DMAEMA 80/20 possede un intervalle 
de PM d' environ 1 000 00O a 1 500 OOO ; les rapports tels que 
98/2, 90/10 et 80/20 sont les rapports ponderaux VP/DMAEMA; 
la denomination "Ethoquat" indique une quaternisation par le 

20 sulfate de diethyle, les derives resultant de cette quaterni- 
sation pre*sentant le meme intervalle de PM que leurs precur- 
seurs non quaternises ; le produit d£signe par "PVP K90" 
(hombpolymere de VP) possede un PM d' environ 360 000 et le "PVP 
K30" possede un PM d' environ 40 OOO. 

25 Les processus d'essai ci-apres, utilises dans ces 

exemples, on ete suivis pour comparer les qualites de maintien 
des cheveux pour differents produits, dans des conditions va- 
riables de temperatures et d'humidite. 

Essai de retention des boucles en pre- 
30 sence d 1 humidite* 

1. Pour cet essai, on utilise les cheveux humains non 

trait£s. 

2. Une touffe de cheveux est subdivisee en une serie 
de meches ou d'echantillons individuels ayant chacun 22,9 cm 

35 de long et pesant chacun 1,*5 g. 

3. On utilise un minimum de six echantillons pour 
chaque produit dont les proprietes sont a evaluer. 

4. Dans chaque cas, on utilise 1,2 ml du produit par 
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echantillon de cheveux. Le produit est applique dans l'echan- 
tillon de facon a imprEgner la totalite de celui-ci d'une ma- 
niere uniforme. 

5. Chaque Echantillon est peigne deux fois immediate- 
ment apres 1 1 application du produit. II est ensuite boucle 

ou frise en utilisant un mandrin de 16 mm de diametre externe 
et les boucles sont maintenues en place par application d f epin- 
gles. 

6. Les Echantillons sont ensuite completement scenes 
en utili sant un sechoir a cheveux pour salon de coiffure* h 
haute temperature, ce qui donne une fixation en approximati- 
vement 1,5 heure. 

7. On preconditionne une chambre humide aux condi- 
tions dEsirEes de temperature et d'humiditE. 

8. Aprfes sechage, on retire les Epingles des Echan- 
tillons et on deroule ou ouvre soigneusement ceux-ci. Chaque 
Echantillon est individuellement monte sur une plaque en 
plexiglass prEcalibree. On note la longueur initiale. Les 
echantillons sont espacEs de telle sorte qu*aucune cellule 
n f ait un nombre anormal d 1 echantillons dans une zone quelcon- 
que de la chambre humide* 

9. Les plaques de plexiglass sont ensuite placees 
dans la chambre humide. On enregistre la temperature et l f hu- 
miditE relative. 

10. On note les longueurs des Echantillons h divers in- 
tervalles de temps prEdEterminEs, en mime temps que la tempE- 
rature et l # humidit£ relative courantes. 

11. On fait la moyenne des resultats obtenus pour cha- 
que produit, sur les six Echantillons ou analogues, dans des 
buts de comparaison. 

12. Puisque l f es sal depend de la nature des cheveux 
utilisEs, une comparaison entre deux lots differents de che- 
veux ne prEsente aucun int^r&t. 

EXEMPLE 1 

On prepare deux lotions de fixation en utilisant la 
substance "PVP-K-90" dans l'une et le copolymere vinylpyrro- 
lidone/mEthacrylate de dimethylaminoEthyle (VP/DMAEMA = 98/2) 
dans l'autre. Ces deux lotions sont comparEes en utilisant le 
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processus decrit plus haut. On donne ci-apres la retention 
relative des boucles au cours des differences durees : 

Lotion de fixation Parties 

Solides (r£sine) l f 5 

Alcool isostearylique + 10E.0. 0,08 

Fluide a base de silicone "SF-loee"* 0,08 

Parfum 0,10 

Ethanol 32, 90 

Bleu FDC n°l (a 0,6 % dans l f eau) 0,05 

Eau distillee qsp 100 

Acide citrique (10 %) qsp pH 6,3 

• Lubrifiant fabrique" par la General Electric =* copolymere 

dimethyl polyoxyalkylene £ther polysiloxane* 
°* E.O » Moles d'oxyde d*ethylene ayant £t£ condensees*. 

% de retention des boucles a 90 % d'humidite relative, a 27°C 

Solides (resine) Solides (resine) 
VP/DMAEMA 98/2 "PVP-K-90" 

0 minute 100 100 

20 minutes 92 50 

30 minutes 75 35 

60 .minutes 33 20 

Les resultats num£riques ci-dessus montrent que, 
pour des teneurs en solides egales, le copolymere de 1* inven- 
tion (VP/DMAEMA 98/2), contenant seulement 2 % de DMAEMA, 
presente de bien meilleures propriety que la polyvinylpyrro- 
lidone (homopolymere) en ce qui concerne la retention des 
boucles dans des conditions d'humidite^ 

EXEMPLE 2 

Cet exemple montre les valeurs comparees de la re- 
tention des boucles pour le "PVP-K-30" et le VP/DMAEMA (98/2) 
dans des conditions identiques. 
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% de retention des boucles a 2 % en milieu aqueux 
Solution du produit sur echantillons de cheveux 
• 80 %d f humidite relative et 27°C 

Produit 0 min 30 min 60 min. 90 min 

"PVP-K-30" 100 34 8 4 

VP/DMAEMA (98/2) 100 10O 98 93 

» 

Les resultats ci-dessus confirment les caracteristi- 
ques tres superieures de tenue a l'humidite dans le cas de 
l'utilisation du copolymere de l»invention. - 

EXEMPLE 3 

Cet exemple a ete concu pour montrer que les copo- 
lymers de 1* invention ne laissent aucun depot important de 
resine sur les cheveux a la suite d 'utilisations rep£tees et 
de lavages par shampooings, tandis que les resines quater- 
naires cationiques de l f art anterieur donnent un depot net 
de resine a la suite d 1 utilisations repetees. 

Le processus d'essai suivant est utilise pour montrer 
la presence de resine sur les cheveux : 

Un echantillon (approximativement 0,3 g) d f une che- 
velure vierge blond clair est bien lave avec de l'^thanol et 
seche. L» echantillon de cheveux seche est place" dans la solu- 
tion d«essai et maintenu dans celle-ci pendant 3 minutes. 
L» echantillon de cheveux est ensuite rincd avec de l'eau frai- 
che et, alors qu'il est encore humide, il est plonge dans une 
solution aqueuse a 0,5 % d f un colorant direct polyanionique 
macromoleculaire special, de couleur rouge, appartenant a la 
classe des colorants azolques (appele Direct Fast Red dans le 
Color Index sous le n° 32) (concentre "Erie Fast Rubine B n de 
Allied Chemical), dont le pH estajuste" a 3,5 avec de l'acide 
sulfurique, pendant 5 minutes a 40°C. L f echantillon est en- 
suite bien rince avec de l'eau fraiche et !• in tensity de la 
couleur rouge qu f il peut avoir acquise est observee visuelle- 
ment. L'intensite de la coloration rouge sur cet echantillon 
de cheveux indique le degr£ de depot de la resine cationique 
sur la chevelure* Une absence de coloration rouge sur !• echan- 
tillon indique une absence d' affinity de la resine cationique. 
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Theorie : 

Au contact de l'eau, les cheveux acquierent habituel- 
lement une charge negative. Cependant, lorsqu'une resine ca- 
tionique est deposee sur la chevelure, celle-ci devient char- 
5 gee posi tivement . Les cheveux charges positivement attirent le 
macropolyanion, charge negativement, de la molecule du colorant 
rouge et le maintiennent fermement a la surface des cheveux. 
L' echantillon de cheveux acquiert ainsi une couleur rouge sub- 
stantive. L'intensite de la coloration rouge sur 1 ' echan til Ion 

10 de cheveux est fonction du degre d • adsorption du colorant, le- 
quel* est a son tour fonction de la densite de la charge catio- 
nique sur les cheveux, laquelle est elle-meme fonction du cfegre 
de depot et de la subetantivite ou affinity de la resine catio- 
nique particuliere h l'egard des cheveux. 

15 L es produits sont introduits dans la formulation, 

formant lotion fixante, de I'exemple 1. Les echan tillons de 
cheveux sont immerges dans les lotions de fixation et testes 
selonle processus d'essai donne plus haut. On note dans cha- 
que cas l'intensite de la coloration qui est fonction de la 

20 concentration de la resine sur les cheveux. 

On traite une autre serie d 'echantillons similaires 
au mbyen des memes lotions fixantes, on les lave avec un sham- 
pooing et on les soumet ensuite a l'essai devaluation de la 
couleur pour determiner la resine residuelle sur les cheveux. 

25 Le precede est repete" sur une troisieme serie d ' echantillons, 
lesquels sont traites avec les lotions fixantes, laves avec des 
shampooings, traites a nouveau avec les lotions fixantes et la- 
ves a nouveau avec les shampooings avant d'evaluer la resine 
presente sur le cheveu par l'essai de coloration. L'essai est 

30 effectue* jusqu'a dix applications successives de lotions et 
shampooings. Ces resultats sont resumes dans le tableau ci- 
apres. 
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Produit 



Intensity de la colo- 
Premiere ration des £chantillons 
applica- Nombre de cycles d*ap- 

tion plication du shampooing 



98/2 VP /derive" quaternaire 
5 ethyle de DMAEMA 


2-3 


1 


1 


i 


" 1 


90/10 VP / deprive quaternaire 
ethyle de DMAEMA 


8 


4 






9 


80/20 VP f derive quaternaire 
ethyle de DMAEMA 


10 


5 


7 


8 


10 


10 . - 












Temoin (seulement de I'eau) 


1 


1 


1 


1 


1 



Les intensites de la coloration sont evaluees a I'ai- 
de d'une echelle allant de 1 a 10 ; le repere 1 indique une 
15 couleur presque neutre (correspondant & un temoin form£ avec 

de l'eau) et le repere 10 correspond a un rouge plutdt intense 
indiquant un degre 6lev6 de depdt de r^sine sur les cheveux. 

Les re*sultats ci-dessus montrent que le copolymere 
VP /DMAEMA 98/2 n»a aucune tendance & se deposer sur les che- 
20 veux a la suite de lavages reputes sous forme de shampooings 
tandis que les substances de l'art anterieur se deposent sur 
les cheveux a coup sur a la suite de telles utilisations repe- 
tees« 

EXEMPLE 4 

25 Cet exemple etablit une comparaison entre les va- 

leurs de la retention des boucles, dans des conditions iden- 
tiques, pour le copolymere VP/DMAEMA (90/10), le copolymere 
VP/DMAEMA (80/20) et la substance de denomination com- 
merciale "PVP-K-30", cette derniere substance £tant actuel- 

30 lement la qualite preferee de PVP pour application capillaire). 
Tous ces polymeres sont soumis aux essais, k raison de 2 % de 
solides en milieu aqueux. . 
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Produit 


% de retention des 
relative de 90 % a 


boucles 
27°C 


pour une humidite* 


0 min. 


30 min. 


60 min. 


90 min. 


"PVP K-30" 


100 


34 


8 


4 


90/10 VP/DMAEMA 


100 


100 


93 


76 


80/20 VP/DMAEMA 


100 


100 


97 


91 



Les resultats ci-dessus montrent que les copolymeres 
VP/DMAEMA de 1* invention sont de beaucoup sup£rieurs aux homo- 
10 polymeres de vinylpyrrolidone en ce qui concerne la retention 
des boucles dans des conditions d f humidite £lev£e. 

EXEMPLE 5 

Cet exemple montre que les copolymeres de l f invention 
presentent, par rapport h leurs derives quaternaires de*crits dans 
15 l'art anterieur, des caracteristiques superieures de resistance 
a l*humidite. 

Oh soumet les deux copolymeres, VP/DMAEMA (90/10) et 
VP/DMAEMA (80/20) a des essais par comparaison avec leurs de- 
rives quaternaires (par le sulfate de diethyle),prepar£s a partir 
20 . des m§mes echantillons, conformement a des techniques connues 
(brevet des Etats-Unis d'Amerique n° 3 910 862) dans des con- 
ditions identiques, en utilisant des solutions aqueuses a 2 % 
desdits copolymeres. 
Les resultats sont les suivants : 

25 



% de retention des boucles pour une humidite 



- Produit 


relative, 




* 27*C 






0 min.. 


30 min. 


60 min. 


90 min. 


VP/DMAEMA (90/10) 


100 


100 


96 


69 


Son derive quater- 








ha ire 


100 


100 


87 


52 


VP/DMAEMA (80/20) 


100 


too 


96 


86 


son derive* quater- 








69 


naire 


100 


100 


94 



2393573 



20 

EXEMPLE 6 
Gel de fixation des ondulation 

Parties 



"Carbopol 940" • 0,75 

6 "Uvinul MS-40"** 0,10 
Ethyl enediaminetetracetate disodique 

(0,1 % en milieu aqueux) 0,10 

Triethanolamine 1,00 

Eau distillde 96,55 

1Q VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 (100 % de solides) 1,50 

Color F.D.C. Yellow N°5 (0,6 %) 0,3 

Parfum 0,1 

Conservateur 0,1 



* Denomination commerciale dPun agent £paississant fabrique 
15 par B.F. Goodrich Chemical : Polymere, soluble dans l f eau, 

d'acide acrylique reticule avec moins de 2 % d f un polyalyl - 
ether de saccharose ayant en moyenne environ 5 k 6 groupes 
alyle par moldcule de saccharose. 

Denomination commerciale d^n agent d» absorption des 
20 radiations ultraviolettes, fabrique par GAF Corporation : acide 

2-hydroxy-4-methoxybenzo phe*none-5-sulf onique. 

EXEMPLE 7 
Gel de fixation des ondulations 



25 



30 





Parties 


"Carbopol 940" 


0,35 


"Uvinul MS-40" 


0,10 


EthylenediaminetetracState disodique 
(0,1 % en mi3teu aqueux) 


0,10 


Triethanolamine 


0,50 


Eau distillee 


97,05 


VP/DMAEMA 98/2 oil 80/20 (100 % de solides) 


1,50 


* 

Opacif iant 


0,40 


Color F.D.C* Yellow n°5 (0,6 %) 


0,3 


Parfum 


0,1 


Conservateur 


o,i 


* Produit de GAF Corporation a 70 % de styrene polymerise par 


greffage sur 30 % de PVP. 
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EXEMPLE 8 

Produit_ de mlse en condition at pulveriser par 
vaporisation (pour sechaqe par soufflaqe) ou 
aerosol pour cheveux (pour utilisation requliere) 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 ou 80/20 

(100 % de solides) 1,00 
"Ammonyx 4002"* 0,40 
"Tween 20"** 0,20 
Parf um 0 , 1 

Ethanol 60,00 
Eau distillee 38,40 

* Denomination commerciale du chlorure de 
stearyl-dimethyl-benzyl-ammonium (lOO % de 
constituant actif ) fabrique par Onyx Chemical. 

** Denomination commerciale des monolaurate de sorbitan poly- 
oxy^thylene (20 notifs d'oxyde d'ethylene I.C.I. ). 

EXEMPLE 9 

Prodult de mlse en condition des cheveux 
Produit a pulveriser par vaporisateur ( sechaqe pair soufflaqe) 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 1,00 
"Ammonyx KP" 0,60 
"Tween 20" 0f2 o 
Parfum 0>10 
Ethanol 3|00 
Eau distillee qsp iqo 

* Denomination commerciale du chlorure d 1 oleyl-dimethyl-benzyl 
ammonium (Onyx Chemical) 

EXEMPLE 10 
Shampooing de mise en condition 

Parties 

"Miranol C2M"* 15,0-20,0 
Die*thanolamide de la noix de coco 4,0 
Propylene-glycol 7,0 
VP/DMAEMA 98/2 ou 80/20 1,5 
Disparate de "PEG 6000"** 5,0 
Dinonylphenol + 150 E.O.*** 5,0 
Eau distilled qap 100 
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* Sel disodique de I'acide imidazolinium-N-ethoxymethylcar- 
boxy-N-acetique, fabriqu£ a partir de la noix de coco par 
Miranol Corporation. 

** Distearate d f un poly£thylene-glycol de poids moleculaire 
5 6000 fabrique par Armak. 

*** E.O. = moles d'oxyde d* ethylene ayant ete condensees. 

EXEMPLE 11 
Shampooing de mise en condition 



Parties 

10 * '■ 

"Sipon LT6" 35, 0 

Diethanolamide de noix de coco 4,0 

"Ceraphyl 65 w ** 2,5 

VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 0,5 

Parfum 0,1 

15 Eau distillee qsp 100 



* Denomination commerciale du lauryl-sulf ate de triethanola- 
mine (Alcolac Chemical). 

Denomination commerciale d f un melange huile de vison-chlo- 
rure d , amidopropyl-dimethyl-2-hydroxyethyl-ammonium» 
20 (Van Dyke Company) • 

EXEMPLE 12 

Produit de mise en condition (sechaqe par soufflaqe) 



Parties 

VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 .1,00 

25 "Carbopol 940" (100 % de solides) 0,10 

Triethanolamine 0,15 

Alcool isostearylique + 10 E.O. 0,05 

•Tween 20" 0,13 

Parfum 0,20 

30 F.D.C. Yellow n°5 (0,6 % en milieu aqueux) 0,07 

Ethanol 44,82 

Eau' distilled qsp lOO 



* E.O. = moles d*oxyde d' Ethylene ayant ete condensees. 

EXEMPLE 13 
Creme pour rlncaqe 

Parties 

"Arquad 2 HT-75"* 7,5 
Monost£arate de glycexyle 2,0 



2393573 

23 

EXEMPLE 13 (suite) 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 0>4 
Eau distillee 90 ' 0 
5 Glutaraldehyde 0 x 

Acide citrique '„ 

£,0-5,5 

* Denomination commerciale d'un surfactant cationique fabrique 
par Armak a 75 % de constituant actif (chlorure de dimethyl- 
10 di (suif hydrogen^) -ammonium ) . 

EXEMPLE 14 
Creme pour rincaqe 

* Parties 
"Triton X400" TT 

J-=> Monost^arate de glyc^ryle 2 0 

"Ciraphyl 28"** 1 Q 

VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 0 ' 5 

Eau distillee go Q 

Glutaraldehyde 0 ' 4 

20 Hydroxyde de sodium qsp pH 

* Denomination commerciale d'un agent cationique de Rohm et 
Haas contenant 25 % de solides (chlorure de s Uaryl-d i me- 
thyl-benzyl -ammonium ) . 

25 Denomination commerciale du lactate de c£tyle fabrique* par 

Van Dyke. 

EXEMPLE 15 
Creme claire pour rincaqe 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 ou 80/20 ~ 
30 . • 

Ammonyx KP 4 

"Natrosol HHR"** Q 

Eau distill^ Q ' 

95,4 

• Denomination commercial d'un produit cationique fabrique par 
Onyx Chemical (chlorure d • oleyl -dimethyl-benzyl-ammonium) . 

35 Denomination commerciale' de 1 'hydroxyethylcellulose pre>aree 

par Hercules, 
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EXEMPLE 16 

Formulation capillaire sous forme d' aerosol 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 2,0 
Ethanol 50,0 
5 Agents de propulsion : 

Isobutane 13,5 
Propane 1,5 
Eau distillee qsp 100 

EXEMPLE 1 7 

10 Concentre de lotion fixante 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 8,0 
•tpVP/VA E 735"* 37,0 
"Ammonyx KP n 2,4 
15 "Tween 20" 1,2 
Eau distillee qsp 100 

* Denomination commerciale d f un melange 50-50 d'alcool et de 
copolymere VP-acetate de vinyle 70/30 (GAF Corporation). 
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Pour 1 'utilisation, diluer une partie avec sept parties d'eau- 

EXEMPLE 18 



Shampooing de mise en condition 



Parties 



"Antaron PC-37"* 8,0 
"Antaron FC-34"** 15,0 

25 "Maprofix ES"*** 13,5 
Distearate de poly£thylene-glycol (de P-M 6000) 3,1 
VP/DMAEMA 75/25 (P.M 500 000) 1,0 
Acide sulfurique qsp pH 7,4 

Eau distillee qsp 100 

30 • Denomination commerciale d'un agent amphotere de GAF Cor- 
poration contenant 75 % de produit actif (amine grasse 
sulfatee quaternisee polyoxyethyl^nee) . 

Denomination commerciale d'un agent moussant amphotere conte- 
nant 38 % de constituant actif (imidazoline de noix de coco 
monocarboxylee), (agent de GAP Corporation). 
•** Denomination commerciale d'un agent anlonlque contenant 

30 % de produit actif [ laurylsulf ate de sodium polyoxyethy- 
lene (2-4 E.O)]. (Agent de 0:nyx Chemical) . 
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REVENDICATIONS 
1 - Composition pour fixer et mettre en condition les 
cheveux, caracteris^e en ce qu'elle comprend approximativement 
en pbids : 

I. 0,1 a 35 % d'un copolymere formant film ayant un poids 
moleculaire d» environ 15 000 a 1 500 000 et con tenant : 

A. environ 99,5 a 45 moles % de motifs derives de la 
vinylpyrrolidone, 

B. environ 0,5 a 50 moles % de motifs derives d'un mo- 
nomere de formule ~ ~ A 

CH, = CR 1 " C00R - NR R 

1 d 

ou R est H ou CH 0 , 

2 6 

R est un groupe alkylene en C, et 

3 4 1-20 

R et R sont choisis, d'une maniere ind^pendante, 

parmi les groupes alkyle en C 1-4 , et 

C. 0 a environ 50 moles % de motifs derives d 1 au moins 
un monomere copolymerisable ethyieniquement insature, 
different de A et B, 

II. 0,05 a 10 % d'au moins un element du groupe forme par 
les agents surfactifs organiques, les agents epaissis- 
sants, les agents plastifiants et les agents complexants 
acceptables en cosmetique, dans 
III. une base cosmetique constitute par un sivant choisi dans 
le groupe forme par l'eau, les monoalcools aliphatiques 
en C 2-3' le 1 > 1 > 1 - tricnlor o^t n ane, le chlorure de methy- 
lene, et leurs melanges. 

2 - Composition selon la revendication 1, caracterisee 
en ce que le copolymere I contient environ 0,5 a 4,9 moles % 

de motifs derives du monomere B, et de preference environ 5 h 
50 moles %• 

3 - Composition selon la revendication 1 ou 2, carac- 
terisee en ce que le copolymere I est essentiellement constitue 
de motifs derives de la vinylpyrrolidone et du mtthacrylate de 
dim£thylaminoethyle . 

4 - Composition selon l'une des revendications 1 a 3, 
caracterisee en ce qu'elle contient 0 a 10 % du constituant II, 
et de. l'eau comme base capillaire formant solvant. 

5 - Preparation capillaire, caracterisee en ce qu'elle 
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contient une composition selon l'une des revendications 1 a 
4, telle que notamment un gel, lotion ou creme pour fixer et 
mettre en condition les cheveux, un liquide a pulveriser par 
vaporisateur, un liquide a pulveriser sous forme d' aerosol 
pressurise contenant un agent de propulsion, une preparation 
de rin^age pour mettre en condition les cheveux, ou un sham- 
pooing, ce dernier contenant, approximativement, 10 a 50 % en 
poids d ? au moins un detergent organique anionique, cationique 
non ionique ou amphotere. 

6 - Procedd de traitement des cheveux, caracterise en 
ce qu'il consiste a utiliser une quantity efficace de la com- 
position selon l'une des revendications 1 a 4. 

7 - Precede de traitement des cheveux, caracterise en 
ce qu'il consiste a utiliser une quantite efficace d r une pre- 
paration capillaire selon la revendication 5. 

8 - Procede de traitement des cheveux, caracterise 
en ce qu'il consiste a utiliser un milieu aqueux, alcoolique 
ou hydro-alcoolique contenant, en une quantite efficace pour 
fixer ou mettre en condition les cheveux, uh copolymere tel que 
defini dans l'une des revendications 1 a 3. 

9 - Procede selon la revendication 8, caracteris6 en 
ce que ledit milieu contient environ 0,5 a 5 % en poids dudit 
copolymere. 



